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(57) Abstract 

The invention relates to a penneable composite material, a method for producing said composite material, and the use of the composite 
material. The inventive composite material contains essentially a porous, penneable support, another constituent having been solidified on 
and in or on or in said support Said other constituent essentially contains metallic compounds with elements of the 3rd to the 6th main 
group. The constituent is solidified to, on or in the support by heating a suspension of the constituent suspended in a metal oxide sol 
applied on and in or on or in the support. The invention hereby provides a means of producing a permeable composite material in very 
mild conditions, either by heating strongly for a short period or by heating more moderately for a longer period. The resulting penneable 
composite material is excellently suited to applications in filtration and membrane technology. 



(57) Zusammenfassung 

Beansprucht wird ein stoffdurchlassiger Verbundwerkstoff, ein Verfahren zur Herstellung des Vertoundwerkstoffes sowie die 
Verwendung dieses Verbundwerkstoffes. Der Verbundwerkstoff enthait im wesentlichen einen durchbrochenen und stoffdurchlSssigen 
Trager, auf und in oder aber auf oder in welchem eine weitere Komponente, die im wesentlichen Metallverbindungen mit Elementen der 
3. bis 6. Hauptgruppe aufweist, verfestigt wurde. Das Verfestigen der Komponente am, auf oder im Trager erfolgt durch Erwannen einer 
auf und in oder auf oder in den Trager gebrachten Suspension aus der in einem Metalloxidsol suspendierten Komponente. Auf diese Weise 
ist es mdglich, unter sehr mildcn Bedingungen, entweder durch kurzzeitiges Erhitzen oder langeres Erwarmen, einen stoffdurchlSssigen 
Verbundwerkstoff heizustellen, der hervorragend zum Einsatz in der Filtrations- und Membrantechnik geeignet ist. 
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Stoffdurchlassiger Verbundwerkstoff. Verfahren zu dessen Herstellung und V erwendung des 
stofFdurchlassigen Verbundwerkstoffes 

Beanspnjcht wird ein Verbundwerkstoff, ein Verfahren zu dessen Herstellung und die 
5 Verwendung dieses Verbundwerkstoffes. 

Es ist sind verschiedene Anwendungen bekannt, bei denen Verbundwerkstoffe die Keramiken 
aufweisen, versvendet werden. 

10 Der Vorteil der Keramik aufweisenden Verbundwerkstoffe liegt darin, daB die keramischen 
Beschichtungen gegeniiber den meisten chemischen Substanzen, wie z.B. organischen 
Substanzen, chemisch inert sind und zudem iiberwiegend gegenuber Sauren oder Laugen 
bestandig sind. Aus diesem Grund werden Metalle oft mit Keramiken beschichtet, urn das 
Metall vor chemischen Einflussen zu schutzen. Durch die porose Oberflache eines mit einer 

15 Keramik beschichteten Verbundwerkstoffes erhoht sich zudem die Abriebsfestigkeit von 
nachtraglich aufgebrachten Lacken oder Schutzuberzugen. Keramiken selbst eignen sich 
aufgrund ihrer porosen Oberflache auBerdem sehr gut fur den Einsatz als Membranen oder 
Fiher. 

20 Der Nachteil der Keramiken bzw. der Keramiken aufweisenden Verbundwerkstoffe ist die 
Sprodheit der Keramik. Mit Keramik beschichtete Metalle sind deshalb sehr stoBempfindlich 
und die Keramikbeschichtung ubersteht kaum eine mechanische Beanspruchung ohne daB die 
Oberflache der Keramik verletzt wird. Da auch das Biegen eines solchen keramischen 
Verbundwerkstoffes zur Verletzung der Keramikschicht fiihrt, sind die Anwendungsgebiete 

25 solcher keramischer Verbundwerkstoffe zur Zeit noch begrenzt. 

Keramische Verbundwerkstoffe werden trotz der Nachteile haufig auch in der 
Filtrationstechnik oder Membrantechnik eingesetzt. 

30 In HP 0358 338 wird ein Verfahren beschrieben, mit welchem durch Aufbringen einer ein 
Metalloxidsol aufweisenden waBrigen Losung und Verfestigen dieser Losung auf einer 
Oberflache, vorzugsweise einer glatten Metalloberflache, diese Oberflache durch eine 
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Keramikschicht geschiitzt werden kann, Der waBrigen Losung kann zur Verbesserung der 
Haftung der keramischen Schicht auf der zu schutzenden Oberflache ein Metalloxidpulver 
und/oder ein Haftverbesserer zugesetzt werden. Das Verfahren beschreibt nicht das Aufbringen 
von Schichten auf stofFdurchlassige Tragerniaterialien. 

5 

WO 96/00198 lehrt die Herstellung keramischer Schichten auf Oberflachen von divers*;n 
Materialien. Diese beschichteten MateriaHen konnen als Membranen zur Nanofihration 
eingesetzt werden. Bei diesem Verfahren wird Titandioxidsol mit Aluminiumoxidpulver 
dispergiert, wobei Salzsaure zur Peptisierung verwendet wird. 

10 

US 4934139 lehrt ein Verfahren zur Herstellung keramischer Membranen fiir die Ultrafiltration 
und Mikrofiltration. Zur Herstellung solcher keramischer Membranen wird ein Sol oder eine 
Partikelsuspension auf einen porosen Metalltrager gebracht und gesintert. Der porose Trager 
kann Edelstahl-Sintermetall oder Edelstahlgewebe sein, in dessen Zwischenraume 
15 Metallpartikel eingesintert v/urden. Metallgewebe mit Zwischenraumen uber 100 jxm lassen 
sich ohne Einsintern von Metallpartikeln nach diesem Verfahren nicht herstellen. Das 
Verfahren vermeidet, daB die Suspension oder das Sol in die Zwischenraume des 
Tragermaterials eindringen. 

20 In US 5376442 und US 5605628 wird zur Uberbruckung von Zwischenraumen im 
Tragermaterial ein organischer Binder in die Beschichtungslosung eingearbeitet. Dieser Binder 
muB beim Verfestigen wieder entfernt werden, was zu UnregelmaBigkeiten in der 
Keramikoberflache und/oder -struktur flihren kann. 

25 Ebenso wird in DE 4210413 das anorganische Pulver mit Hilfe eines polymeren Harzes fixiert. 
Dieses Harz muB beim Verfestigen ebenfalls wieder entfernt werden, was zu 
UnregelmaBigkeiten in der Keramikoberflache und/oder -struktur fiihren kann. 

Mit den vorgenannten Verfahren ist es nicht moglich, Keramik enthaltende VerbundwerkstofFe 
30 herzustellen, die auf und in dem Tragermaterial Keramik aufweisen, ohne daB die keramische 
Schicht bei der Herstellung oder Anwendung Schaden nimmt. 
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Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen VerbundwerkstofF, der 
auf und in dem Trager keramische Bestandteile aufsveist, und ein einfaches und wirtschaftliches 
Verfahren zur Herstellung eines solchen VerbundwerkstofFes zu finden. 

5 Uberraschendenveise wurde gefunden, daB ein stoffdurchlassiger Verbundwerkstoff auf Basis 
zumindest eines durchbrochenen und stoffdurchlassigen Tragers, der auf zumindest einer Seite 
des Tragers und im Inneren des Tragers zumindest eine anorganische Komponente aufweist, 
die im wesentlichen zumindest eine Verbindung aus einem Metall mit zumindest einem Element 
der 3. bis 7. Hauptgruppe aufweist, einfach und kostengunstig hergestellt werden kann. 



Gegenstand der vorliegenden Erfmdung ist deshalb ein stoffdurchlassiger VerbundwerkstofF 
auf Basis zumindest eines durchbrochenen und stoffdurchlassigen Tragers, der auf zumindest 
einer Seite des Tragers und im Inneren des Tragers zumindest eine anorganische Komponente 
aufweist, die im wesentlichen zumindest eine Verbindung aus einem Metall mit zumindest 
15 einem Element der 3. bis 7. Hauptgruppe aufweist. 

Ebenfalls ist Gegenstand der vorliegenden Erfmdung ein stoffdurchlassiger VerbundwerkstofF, 
der durch Aufbringen einer Suspension, die zumindest eine, eine Verbindung zumindest eines 
Metalls mit zumindest einem Element der 3. bis 7. Hauptgruppe aufweisende, anorganische 
20 Komponente und ein Sol aufweist, auf einen durchbrochenen und stoffdurchlassigen Trager, 
und durch anschlieBendes, zumindest einmaliges Erwarmen, bei welchem die zumindest eine 
anorganische Komponente aufweisende Suspension auf oder im oder aber auf und im Trager 
verfestigt wird, erhaltlich ist. 

25 Auch Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines 
VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspriiche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daB in und 
auf zumindest einen durchbrochenen und stoffdurchlassigen Trager, zumindest eine Suspension 
gebracht wird, die zumindest eine anorganische Komponente aus zumindest einer Verbindung 
zumindest eines Metalls mit zumindest einem der Elemente der 3. bis 7. Hauptgruppe aufweist 

30 und durch anschlieBendes, zumindest einmaliges Erwarmen die Suspension auf oder im oder 
auf und im Tragermaterial verfestigt wird. 



10 
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Aufierdem ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung eine Verwendung eines 
VerbundwerkstofFes nach zumindest einem der Anspniche 1 bis 30 als Filter zur Auftrennung 
von StofFgemischen. 

5 Unter stoffdurchlassigen VerbundwerkstofFen bzw. Tragem werden Materialien verstanden, 
die durchlassig sind fur Stoffe mit einer TeilchengroBe von 0,5 nm bis 500 \xm, je nach 
Ausfuhrungsform des VerbundwerkstofFes bzw. Tragers. Die StofFe konnen gasfbrmig, flussig 
Oder fest oder in einer Mischform dieser Aggregatzustande vorliegen. 

10 Der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF hat den Vorteil, daB auf und in einem 
durchbrochenen und stofFdurchlassigen Trager anorganische Komponenten verfestigt werden 
konnen, die diesem VerbundwerkstofF gestatten stofFdurchiassige Eigenschaften zu haben, 
ohne daB die Beschichtung bei der Herstellung Schaden nimmt. 

15 Der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF hat auBerdem den Vorteil, daB er sich, obwohl er 
zum Teil aus Keramik besteht, auf einen Radius von bis zu 1 mm biegen laBt. Diese 
Eigenschafl ermoglicht eine besonders einfaches Verfahren zur Herstellung dieses 
VerbundwerkstofFes, da der durch Beschichten mit einer Keramik entstandene 
VerbundwerkstofF auf einer Roile auf- oder abgewickelt werden kann. 



Das Verfahren zur Herstellung des erfmdungsgemaBen VerbundwerkstofFes hat auBerdem den 
Vorteil, daB Trager mit durchbrochener Oberflache beschichtet werden konnen, die eine 
maximale GroBe der Zwischenraume von 500 jim aufweisen. Durch die besonderen 
schonenden Bedingungen bei der Verfestigung der Suspension in oder auf dem Trager ist es 
25 mdglich auch Tragermaterialien zu verwenden, die keinen oder nur sehr kurz hohen 
Temperaturen ausgesetzt werden konnen. 

Der nach dem erfmdungsgemaBen Verfahren hergestellte erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF 
eignet sich hervorragend zur Verwendung als Filter oder Membran. Durch die Moglichkeit 
30 auch Trager verwenden zu konnen, die Zwischenraume bis zu einer GroBe von 500 \im 
aufweisen konnen, kann auBerst preisgunstiges Material verwendet werden. Uber die 
verwendete TeilchengroBe in Kombination mit der GroBe der Zwischenraume des verwendeten 



20 
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Tragermaterials lafit sich die PorengroBe und/oder PorengroBenverteilung in dem 
VerbundwerkstofF leicht einstellen, so daO spezielle Membranen fur spezielle Anwendungen 
hergestellt werden konnen. 

5 Der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF wird im folgenden beispielhaft beschrieben, ohne daB 
der erfindungsgemafie VerbundwerkstofF auf diese Ausfiihrungsart beschrankt ist. 

Der erfindungsgemaBe stofFdurchlassige VerbundwerkstofF weist als Basis zumindest einen 
durchbrochenen und stofFdurchlassigen Trager auf. Auf zumindest einer Seite des Tragers und 
10 im Inneren des Tragers weist der Trager zumindest eine anorganische Komponente auf, die im 
wesentlichen zumindest eine Verbindung aus zumindest einem Metall, zumindest einem 
Halbmetall oder zumindest einem Mischmetall mit zumindest einem Element der 3. bis 7 
Hauptgruppe aufweist. Unter dem Inneren eines Tragers werden in der vorliegenden Erfindung 
Hohlraume oder Poren in einem Trager verstanden. 

15 

Der erfindungsgemaBe stofFdurchlassige VerbundwerkstofF kann durch Aufbringen einer 
Suspension, die zumindest eine, eine Verbindung zumindest eines Metalls, eines Halbmetalls 
oder eines Mischmetalls mit zumindest einem Element der 3 bis 7. Hauptgruppe aufweisende, 
anorganische Komponente und ein Sol aufweist, auf zumindest einen durchbrochenen und 
20 StofFdurchlassigen Trager, und durch anschlieBendes, zumindest einmaliges Erwarmen, bei 
welchem die zumindest eine anorganische Komponente aufweisende Suspension auf oder in 
oder aber auf und in zumindest einem Trager verfestigt wird, erhalten werden. 

Der erfindungsgemaBe stofFdurchlassige VerbundwerkstofF kann aber auch durch 
25 Gasphasenabscheidung, Impragnation oder Copracipitation erhalten werden. 

ErfindungsgemaB kann der stofFdurchlassige VerbundwerkstofF flir Gase, lonen FeststofFe oder 
Fllissigkeiten durchlassig sein, wobei der VerbundwerkstofF fur Teilchen mit einer GrdBe von 
0,5 nm bis 10 |im durchlassig sein kann. 

30 

ErfindungsgemaB kann der durchbrochene und stofFdurchlassige Trager Zwischenraume mit 
einer GroBe von 0,02 bis 500 pm aufweisen. Die Zwischenraume kbnnen Poren, Maschen, 
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Locher, Kristallgitterzwischenraume oder Hohlraume sein. Der Trager kann zumindest ein 
Material, ausgewahlt aus Kohlenstoff, Metallen, Legierungen, Glas, Keramiken, Mineralien, 
Kunststoffen, amorphen Substanzen, Naturprodukten, VerbundstofFen oder aus zumindest 
einer Kombination dieser Materialien, aufweisen. Die Trager, welche die vorgenannten 

5 Materialien aufweisen konnen, konnen durch eine chemische, thermische oder einer 
mechanischen Behandlungsmethode oder einer Kombination der Behandlungsmethoden 
modifiziert worden sein. Vorzugsweise weist der VerbundwerkstofF einen Trager, der 
zumindest ein Metall, eine Naturfaser oder einen Kunststoff aufweist auf, der nach zumindest 
einer mechanischen Verformungstechnik bzw. Behandlungsmethode, wie z.B. Ziehen, 

10 Stauchen, Walken, Walzen, Recken oder Schmieden modifiziert wurde. Ganz besonders 
bevorzugt weist der Verbundwerkstoff zumindest einen Trager, der zumindest verwobene, 
verklebte, verfilzte oder keramisch gebundene Fasern, oder zumindest gesinterte oder 
verklebte Formkorper, Kugeln oder Partikel aufweist, auf In einer weiteren bevorzugten 
Ausfuhrung kann ein perforierter Trager verwendet werden. Stoffdurchlassige Trager konnen 

15 auch solche sein, die durch Laserbehandlung oder lonenstrahlbehandlung stoffdurchlassig 
werden oder gemacht worden sind. 

Es kann vorteilhaft sein, wenn der Trager Fasern aus zumindest einem Material, ausgewahlt 
aus KohlenstofF, Metallen, Legierungen, Keramiken, Glas, Mineralien, Kunststoffen, amorphen 

20 Substanzen, Verbundstoffen und Naturprodukten oder Fasern aus zumindest einer 
Kombination dieser Materialien, wie z.B. Asbest, Glasfasem, Kohlefasern, Metalldrahte, 
Stahldrahte, SteinwoUfasern, Polyamidfasem, Kokosfasern, beschichtete Fasern, aufweist. 
Vorzugsweise werden Trager verwendet, die verwobene Fasern aus Metall oder Legierungen 
aufweist. Als Fasern aus Metall konnen auch Drahte dienen. Ganz besonders bevorzugt weist 

25 der VerbundwerkstofF einen Trager auf^ der zumindest ein Gewebe aus Stahl oder Edelstahl, 
wie z.B. aus Stahldrahten, Stahlfasern, Edelstahldrahten oder Edelstahlfasem durch Weben 
hergestellte Gewebe, aufweist, welches vorzugsweise Maschenweite von 5 bis 500 ^m, 
besonders bevorzugt Maschenweiten von 50 bis 500 fim und ganz besonders bevorzugt 
Maschenweiten von 70 bis 120 ^im, aufweist. 

30 

Der Trager des Verbundwerkstoffes kann aber auch zumindest ein Streckmetall mit einer 
PorengroBe von 5 bis 500 |iim aufweisen. Erfindungsgemafi kann der Trager aber auch 
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zumindest ein korniges, gesintertes Metall, ein gesintertes Glas oder ein Metallvlies mit einer 
Porenweite von 0,1 |im bis 500 jim, vorzugsweise von 3 bis 60 fim, aufweisen. 

Der erfindungsgemafie Verbundwerkstoff v/eist vorzugsweise zumindest einen Trager auf, der 
5 zumindest Aluminium, Silicium, Cobalt, Mangan, Zink, Vanadium, Molybdan, Indium, Biei, 
Wismuth, Silber, Gold, Nickel, Kupfer, Eisen, Titan, Platin, Edelstahl, Stahl, Messing, eine 
Legierung aus diesen Materialien oder ein mit Au, Ag, Pb, Ti, Ni, Cr, Pt, Pd, Rh, Ru und/oder 
Ti beschichtetes Material aufweist. 

10 Die im erfmdungsgemaBen Verbundwerkstoff vorhandene anorganische Komponente kann 
zumindest eine Verbindung aus zumindest einem Metall, Halbmetali oder Mischmetall mit 
zumindest einem Element der 3. bis 7. Hauptgruppe des Periodensystems oder zumindest eine 
Mischung dieser Verbindungen aufweisen. Dabei konnen die Verbindungen der Metalle, 
Halbmetalle oder Mischmetalle zumindest Elemente der Nebengruppenelemente und der 3. bis 

15 5. Hauptgruppe oder zumindest Elemente der Nebengruppenelemente oder der 3. bis 5. 
Hauptgruppe aufweisen, wobei diese Verbindungen eine KorngroBe von 0,001 bis 25 ^m 
aufweisen Vorzugsweise weist die anorganische Komponente zumindest eine Verbindung 
eines Element es der 3. bis 8. Nebengruppe oder zumindest eines Elementes der 3. bis 5. 
Hauptgruppe mit zumindest einem der Elemente Te, Se, S, O, Sb, As, P, N, Ge, Si, C, Ga, Al 

20 Oder B oder zumindest eine Verbindung eines Elementes der 3. bis 8. Nebengruppe und 
zumindest eines Elementes der 3. bis 5. Hauptgruppe mit zumindest einem der Elemente Te, 
Se, S, O, Sb, As, P, N, Ge, Si, C, Ga, Al oder B oder eine Mischung dieser Verbindungen auf. 
Besonders bevorzugt weist die anorganische Komponente zumindest eine Verbindung 
zumindest eines der Elemente Sc, Y, Ti, Zr, V, Nb, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, B, Al, Ga, In, TI, 

25 Si, Ge, Sn, Pb, Sb oder Bi mit zumindest einem der Elemente Te, Se, S, O, Sb, As, P, N, C, Si, 
Ge Oder Ga, wie z.B. TiOz, AI2O3, Si02, ZrOj, Y2O3, BC, SiC, Fe304, SiN, SiP, Nitride, 
Sulfate, Phosphide, Silicide, Spinelle oder Yttriumaluminiumgranat, oder eines dieser der 
Elemente selbst auf Die anorganische Komponente kann auch Alumosilicate, 
Aluminiumphospate, Zeolithe oder partiell ausgetauschte Zeolithe, wie z.B, ZSM-5, Na-ZSM- 

30 5 Oder Fe-ZSM-5 oder amorphe mikroporose Mischoxide, die bis zu 20 % nicht 
hydrolisierbare organische Verbindungen enthalten konnen, wie z.B. Vanadinoxid- 
Siliziumoxid-Glas oder Aluminiumoxid-Siliciumoxid-Methylsiliciumsesquioxid-Glaser, 
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aufweisen. 

Vorzugsweise liegt zumindest eine anorganische Komponente in einer KorngroBenfraktion mit 
einer KoragroBe von 1 bis 250 nm oder mit einer KomgroBe von 260 bis 10000 nm vor. 

5 Es kann vorteilhaft sein, wenn der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF zumindest zwei 
KomgroBenfraktionen zumindest einer anorganischen Komponente aufweist. Ebenso kann es 
vorteilhaft sein, wenn der erfindungsgemaBe Verbundwerkstoff zumindest zwei 
KomgroBenfraktionen von zumindest zwei anorganuischen Komponenten aufweist. Das 
KorngroBenverhaltnis kann von 1:1 bis 1:10000, vorzugsweise von 1:1 bis 1:100 betragen. 

10 Das Mengenverhaltnis der KomgroBenfraktionen im VerbundwerkstofF kann vorzugsweise 
von 0,01:1 bis 1:0,01 betragen. 

Die StofFdurchlassigkeit des erfindungsgemaBen VerbundwerkstoflFes wird durch die 
KorngroBe der venvendeten zumindest einen anorganischen Komponente auf Teilchen mit 
15 einer bestimmten maximalen GroBe begrenzt. 

Die eine anorganische Komponente aufweisende Suspension, liber welche der 
erfindungsgemaBe Verbundwerkstoff erhaltlich ist, kann zumindest eine Fliissigkeit, 
ausgewahlt aus Wasser, Alkohol und Saure oder eine Kombination dieser Flussigkeiten 
20 aufweisen. 

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsart des erfindungsgemaBen VerbundwerkstofFes 
kann dieser, ohne Zerstorung der im Inneren des Tragers und/oder auf dem Trager verfestigten 
anorganischen Komponente, biegbar ausgefuhrt sein. Vorzugsweise ist der erfindungsgemaBe 
25 VerbundwerkstoflF auf einen kleinsten Radius von bis zu 1 mm biegbar. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemaBen 
VerbundwerkstoflFes wird im folgenden beispielhafi beschrieben, ohne darauf beschrankt zu 
sein. 

30 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemaBen 
VerbundwerkstofFes wird in und auf zumindest einen durchbrochenen und stoflFdurchlassigen 
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Trager, zumindest eine Suspension gebracht, die zumindest eine anorganische Komponente, 
aus zumindest einer Verbindung zumindest eines Metalls, eines Halbmetalls oder eines 
Mischmetalls mit zumindest einem der Elemente der 3. bis 7. Hauptgruppe, aufweist und durch 
zumindest einmaliges Erwarmen wird die Suspension auf oder im oder auf und im 
5 Tragermaterial verfestigt. 

In dem erfindungsgemafien Verfahren kann es vorteilhaft sein, die Suspension auf und in oder 
aber auf oder in zumindest einen Trager durch Aufdrucken, Aufpressen, Einpressen Aufrollen, 
Aufrakeln, Aufstreichen, Tauchen, Spritzen oder AufgieBen zu bringen. 



Der durchbrochene und stofFdurchlassige Trager auf den oder in den oder aber auf den und in 
den zumindest eine Suspension gebracht wird kann zumindest ein Material, ausgewahlt aus 
Kohlenstoff, Metallen, Legierungen, Keramiken, Mineralien, Kunststoffen, amorphen 
Substanzen, Naturprodukten, VerbundstofFen, VerbundwerkstofFen oder aus zumindest einer 
15 Kombination dieser Materialien aufweisen. Als stoffdurchlassige Trager konnen auch solche 
verwendet werden, die durch Behandlung mit Laserstrahlen oder lonenstrahlen stoffdurchlassig 
gemacht wurden. Vorzugsweise werden als Trager Gewebe aus Fasern oder Drahten der oben 
angegeben Materialien, wie z.B. Metallgewebe oder Kunststoffgewebe verwendet. 

2n Die verwendete Suspension, die zumindest eine anorganische Komponente und zumindest ein 
Metalloxidsol, zumindest ein Halbmetalloxidsol oder zumindest ein Mischmetalloxidsoi oder 
eine Mischung dieser Sole aufweisen kann, kann durch Suspendieren zumindest einer 
anorganischen Komponente in zumindest einem dieser Sole hergestellt werden. 

25 Die Sole werden durch Hydrolisieren zumindest einer Verbindung, vorzugsweise zumindest 
einer Met all verbindung, zumindest einer Halbmetallverbindung oder zumindest einer 
Mischmetallverbindung mit zumindest einer Fliissigkeit, einem FeststofF oder einem Gas 
erhalten, wobei es vorteilhaft sein kann, wenn als Fliissigkeit z.B. Wasser, Alkohol oder eine 
Saure, als Feststoff Eis oder als Gas Wasserdampf oder zumindest eine Kombination dieser 

30 Flussigkeiten, FeststoflFe oder Gase eingesetzt wird. Ebenso kann es vorteilhaft sein, die zu 
hydrolisierende Verbindung vor der Hydrolyse in Alkohol oder eine Saure oder eine 
Kombination dieser Flussigkeiten zu geben. Als zu hydrolisierende Verbindung wird 
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vorzugsweise zumindest ein Metallnitrat, ein Metallchlorid, ein Metallcarbonat, eine 
Metallalkoholatverbindung oder zumindest eine Halbmetallalkoholatverbindung, besonders 
bevorzugt zumindest eine Metallalkoholatverbindung, ein Metallnitrat, ein Metallchlorid, ein 
Metallcarbonat oder zumindest eine Halbmetallalkoholatverbindung ausgewahlt aus den 
5 Verbindungen der Elemente Ti, Zr, Al, Si, Sn, Ce und Y oder der Lanthanoiden und 
Actinoid«*n, wie z.B. Titanalkoholate, wie z.B. Titanisopropylat, Siliziumalkoholate, 
Zirkoniumalkoholate, oder ein Metallnitrat, wie z.B. Zirkoniumnitrat, hydrolisiert. 
Es kann vorteilhaft sein, die Hydrolyse der zu hydrolisierenden Verbindungen mit zumindest 
dem halben Molverhaltnis Wasser, Wasserdampf oder Eis, bezogen auf die hydrolisierbare 
10 Gruppe, der hydrolisierbaren Verbindung, durchzufuhren. 

Die hydrolisierte Verbindung kann zum Peptisieren mit zumindest einer organischen oder 
anorganischen Saure, vorzugsweise mit einer 10 bis 60 %-igen organischen oder anorganischen 
Saure, besonders bevorzugt mit einer Mineralsaure, ausgewahlt aus Schwefelsaure, Salzsaure, 
15 Perchlorsaure, Phosphorsaure und Salpetersaure oder einer Mischung dieser Sauren behandelt 
werden. 

Es konnen nicht nur Sole verwendet werden, die wie oben beschrieben hergestellt wurden, 
sondern auch handelsubliche Sole, wie z.B. Titannitratsol, Zirkonnitratsol oder Silicasol. 

20 

Es kann vorteilhaft sein, wenn zumindest eine anorganische Komponente, welche eine 
KorngoBe von 1 bis 10000 nm aufweist, in zumindest einem Sol suspendiert wird. 
Vorzugsweise wird eine anorganische Komponente, die zumindest eine Verbindung, 
ausgewahlt aus Metallverbindungen, Halbmetallverbindungen, Mischmetallverbindungen und 

25 Metallmischverbindungen mit zumindest einem der Elemente der 3. bis 7. Hauptgruppe, oder 
zumindest eine Mischung dieser Verbindungen aufweist, suspendiert. Besonders bevorzugt 
wird zumindest eine anorganische Komponente, die zumindest eine Verbindung aus den 
Oxiden der Nebengruppenelemente oder den Elementen der 3, bis 5. Hauptgruppe, 
vorzugsweise Oxide ausgewahlt aus den Oxiden der Elemente Sc, Y, Ti, Zr, Nb, Ce, V, Cr, 

30 Mo, W, Mn, Fe, Co, B, Al, In, TI, Si, Ge, Sn, Pb und Bi, wie z.B. Y2O3, ZrOi, FeaOs, Fe304, 
Si02, AI2O3 aufweist, suspendiert. Die anorganische Komponente kann auch Alumosilicate, 
Aluminiumphospate, Zeolithe oder partiell ausgetauschte Zeolithe, wie z.B. ZSM-5, Na-ZSM- 
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5 Oder Fe-ZSM-5 oder amorphe mikroporose Mischoxide, die bis zu 20 % nicht 
hydrolisierbare organische Verbindungen enthalten konnen, wie z.B. Vanadinoxid- 
Siliziumoxid-Glas oder Aluminiumoxid-Siliciumoxid-Methylsiliciumsesquioxid-Glaser, 



aufweisen. 



Vorzugsweise betragt der Massenanteil der suspendierten Komponente das 0, 1 bis 500-fache 
der eingesetzten hydrolisierten Verbindung. 

Durch die geeignete Wahl der KorngroBe der suspendierten Verbindungen in Abhangigkeit 
10 von der GroBe der Poren, Locher oder Zwischenraume des durchbrochenen stofFdurchlassigen 
Tragers, aber auch durch die Schichtdicke des erfindungsgemaBen Verbundwerkstoffes sowie 
das anteiiige Verhaltnis Sol-Losungsmittel-Metalloxid laBt sich die RiBfreiheit im 
erfindungsgemaBen VerbundwerkstofF optimieren. 

15 Bei der Verwendung eines Maschengewebes mit einer Maschenweite von z.B. 100 \xm konnen 
zur Erhohung der RiBfreiheit vorzugsweise Suspenstonen verwendet werden, die eine 
suspendierte Verbindung mit einer KorngroBe von mindestens 0,7 ^m aufweist. Im 
allgemeinen soUte das Verhaltnis KorngroBe zu Maschen- bzw. PorengroBe von 1:1000 bis 
50:1000 betragen. Der erfindungsgemaBe Verbundwerkstoff kann vorzugsweise eine Dicke 

20 von 5 bis 1000 ^m, besonders bevorzugt von 50 bis 150 jim, aufweisen. Die Suspension aus 
Sol und zu suspendierenden Verbindungen weist vorzugsweise ein Verhaltnis Sol zu zu 
suspendierenden Verbindungen von 0,1:100 bis 100:0,1, vorzugsweise von 0,1:10 bis 10:0,1 
Gewichtsteilen auf 

25 ErfindungsgemaB kann die auf oder im oder aber auf und im Trager vorhandenen Suspension 
durch Erwarmen dieses Verbundes auf 50 bis 1000 °C verfestigt werden. In einer besonderen 
Ausfuhaingsvariante des erfindungsgemaBen Verfahrens wird dieser Verbund fur 10 min. bis 5 
Stunden einer Temperatur von 50 bis 100 °C ausgesetzt. In einer weiteren besonderen 
Ausfiihrungsart des erfindungsgemaBen Verfahrens wird dieser Verbund fiir 1 Sekunde bis 10 

30 Minuten einer Temperatur von 100 bis 800 °C ausgesetzt. 

Das erfindungsgemaBe Erwarmen des Verbundes kann mittels erwarmter Luft, HeiBluft, 
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Infrarotstrahlung, Mikrowellenstrahlung oder elektrisch erzeugter Warme, erfolgen. In einer 
besonderen Ausfiihrungsart des erfindungsgemaCen Verfahrens kann es vorteilhaft sein, wenn 
das Erwarmen des Verbundes unter Nutzung des Tragermaterials als elektrische 
Widerstandheizung erfolgt. Zu diesem Zweck kann liber zumindest zwei Kontakte der Trager 
5 an eine Stromquelle angeschlossen werden. Je nach Starke der Stromquelle und Hohe der 
abgegebenen Snannung heizt sich der Trager bei eingeschaltetem Strom auf und die in und auf 
seiner Oberflache vorhandene Suspension kann durch diese Erwarmung verfestigt werden. 

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausfuhrungsart des erfindungsgemaBen Verfahrens 
10 kann das Verfestigen der Suspension dadurch erreicht werden, dafi die Suspension auf oder in 
Oder aber auf und in einen vorgewarmten Trager gebracht wird und somit direkt nach dem 
Aufbringen verfestigt wird. 

In einer weiteren besonderen Ausfuhrungsart des erfindungsgemaBen Verfahrens kann 
15 vorteilhaft sein, daB zumindest ein Trager von einer RoUe abgeroHt wird, mit einer 
Geschwindigkeit von 1 m/h bis 1 m/s zumindest eine Apparatur, welche die Suspension auf 
oder in oder auf und in den Trager bringt und zumindest eine weitere Apparatur, welche das 
zum Verfestigen der Suspension auf oder in oder auf und in dem Trager durch Erwarmen 
ermoglicht, durchlauft und der so hergestellte Verbundwerkstoff auf einer zweiten Rolle 
20 aufgerollt wird. Auf diese Weise ist es moglich, den erfindungsgemaBen Verbundwerkstoff im 
Durchlauf/erfahren herzustellen. 

In einer weiteren besonderen Ausfuhrungsart des erfindungsgemaBen Verfahrens kann es 
vorteilhaft sein, wenn auf einen Trager, der ein Verbundwerkstoff, ein erfindungsgemaBer 

25 VerbundwerkstoflF oder ein nach dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten 
Verbundwerkstoff sein kann, eine keramische oder anorganische Schicht aufgebracht wird. 
Dies kann zum Beispiel dadurch erfolgen, daB eine griine (ungesinterte) Keramikschicht oder 
eine anorganische Schicht, die z.B. auf einer Hilfsfolie vorliegt, auf den Trager auflaminiert 
wird oder daB der Verbundwerkstoff mit einer weiteren Suspension wie oben beschrieben 

30 behandelt werden kann.. Dieser Verbund kann durch Aufheizen, z.B. durch Infrarotstrahlung 
oder einen Ofen, verfestigt werden. 
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Die venvendete grune Keramikschicht weist vorzugsweise nanokristallines Pulver von 
zumindest einem Halbmetall- oder Metalloxid, wie z.B. Aluminiumoxid, Titandioxid oder 
Zirkoniumdioxid, auf. Die grtine Schicht kann auBerdem einen organischen Binder aufweisen. 

5 Durch die Verwendung einer griinen Keramikschicht ist es auf einfache Weise moglich den 
erfindungsgemaBen Verbundwerkstoff mit einer zusatzlichen keramischen Schicht 
auszustatten, die je nach verwendeter GroBe des nanokristaliinen Pulvers, die 
Stoflfdurchlassigkeit des so hergestellten VerbundwerkstofFes auf kleinste Partikel begrenzt. 

10 Vorzugsweise weist die griine Schicht nanokristallines Pulver mit einer KomgroBe von 1 bis 
1000 nm auf Wird nanokristallines Pulver mit KorngroBen von 1 bis 10 nm eingesetzt, so 
weist der erfindungsgemaBe Verbundwerkstoff auf den eine zusatzliche keramische Schicht 
aufgebracht wurde eine Stoffdurchlassigkeit fur Teichen mit einer GroBe auf, die der 
KorngroBe des verwendeten Pulvers entspricht. Wird nanokristallines Pulver mit einer GroBe 

15 liber 10 nm eingesetzt, so wird die keramische Schicht fiir Teilchen durchlassig, die halb so 
groB wie die Teilchen des eingesetzten nanokristaliinen Pulvers sind. 

Durch das erfindungsgemaBe Aufbringen zumindest einer weiteren anorganischen Schicht oder 
Keramikschicht erhalt man einen erfindungsgemaBen Verbundwerkstoff, der einen 

20 Porengradienten aufweist. Zudem ist es durch mehrmaliges Aufbringen einer Schicht moglich, 
zur Herstellung von Verbundwerkstoflfen mit einer bestimmten PorengroBe auch solche Trager 
zu verwenden, deren Poren- bzw. Maschenweite zur Herstellung eines VerbundwerkstofFes mit 
der geforderten PorengroBe nicht geeignet ist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn ein 
Verbundwerkstoff mit einer PorengroBe von 0,25 jim unter Verwendung eines Tragers mit 

25 einer Maschenweite von uber 300 |im hergestellt werden soil. Zum Erhalt eines solchen 
Verbundwerkstoffes kann es vorteilhaft sein, auf den Trager zuerst zumindest eine Suspension 
zu bringen, die geeignet ist Trager mit einer Maschenweite von 300 nm zu behandeln, und 
diese Suspension nach dem Aufbringen zu verfestigen. Der auf diese Weise erhaltene 
Verbundwerkstoff kann nun als Trager mit einer geringeren Maschen- bzw. PorengroBe 

30 eingesetzt werden. Auf diesen Trager kann z.B. eine weitere Suspension aufgebracht werden, 
die z.B. eine Verbindung mit einer KorngroBe von 0,5 jim aufweist. 
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Die RiBunempfindlichkeit bei VerbundwerkstofFen mit groBen Maschen- bzw. Porenweiten 
kann auch dadurch verbessert werden, daB Suspensionen auf den Trager aufgebracht werden, 
die zumindest zwei suspendierte Verbindungen aufweisen. Vorzugsweise werden zu 
suspendierende Verbindungen verwendet, die ein Korngrdfienverhaltnis von 1:1 bis 1:10, 
5 besonders bevorzugt von 1:1,5 bis 1:2,5 aufweisen. Der Gewichtsanteil von der 
KorngoBenfraktion mit der kleineren KomgroBe soUte einen Anteil von hochstens 50 %, 
vorzugsweise von 20 % und ganz besonders bevorzugt von 10 %, an dem Gesamtgewicht der 
eingesetzten KorngroBenfraktionen nicht iiberschreiten. 

10 Trotzt des Aufbringens einer zusatzlichen Keramikschicht bzw. anorganischen Schicht auf den 
Trager kann der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofFbiegbar sein. 

Der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF kann auch dadurch hergesteUt werden, daB ein 
Trager, der z.B. ein erfindungsgemaBer VerbundwerkstofF oder ein anderes geeignetes 

15 Tragermaterial sein kann, auf einen zweiten Trager, der aus dem selben Material wie der erste 
Trager oder einem anderen Material oder aus zwei Tragern unterschiedlicher 
StofFdurchlassigkeit bzw. Porositat bestehen kann, gelegt wird. Zwischen die beiden 
Tragermaterialien kann ein Spacer, ein Drainagematerial oder ein anderes zur Ableitung von 
Stoffen geeignetes Material, z.B. eine Gewebeverbund eingelegt werden. Die Kanten der 

20 beiden Trager werden, z.B. durch Loten, SchweiBen oder Kleben miteinander verbunden. Das 
Kieben kann mit handelsublichen Klebera oder Klebeband erfolgen. Auf so vorbereiteten 
Tragerverbund kann die Suspension auf die oben beschriebenen Weisen aufgebracht werden. 

In einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsart konnen die aufeinander gelegten Trager, 
25 zwischen denen zumindest ein Spacer, ein Drainagematerial oder ahnliches angeordnet sein 
kann, vor oder nach, vorzugsweise nach dem Verbinden der Ksmten der Trager, aufgerolh 
werden. Durch verwenden dicker oder dunner Klebebander zum Verbinden der Kanten der 
Trager kann der Abstand zweier beim Aufrollen iibereinanderiiegender Tragerverbunde 
beeinfluBt werden. Auf solche gewickelten Tragerverbunde kann eine wie oben beschriebene 
30 Suspension, z.B. durch Tauchen in eine Suspension, aufgebracht werden. Mit Hilfe von 
Drucklufl laBt sich nach dem Tauchen der Tragerverbund von tiberschussiger Suspension 
befi*eien. Die auf den Tragerverbund aufgebrachte Suspension laBt sich wie oben beschrieben 
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verfestigen. Ein so hergestellter VerbundwerkstofF kann als formselektive Membran in einem 
Wickelmodul venvendet werden. 



In einer weiteren besonderen Ausfuhrungsform des erfindungsgemaCen Verfahrens kann der 

5 erwahnte Tragerverbund auch dadurch hergestellt werden, daB jeweils von einer Rolle zwei 
Trager und wenn vorgesehen zumindest ein Spacer abgerollt werden, und dann ubereinander 
gelegt werden. Das Verbinden der Kanten der Trager kann wiederum durch Loten, SchweiBen, 
Kleben oder durch andere geeignete Verfahren zum Verbinden von flachen Korpern erfolgen. 
Auf den so hergestellten Tragerverbund kann dann die Suspension aufgebracht werden. Dies 

10 kann z.B. dadurch erfolgen, daB der Tragerverbund mit der Suspension bespriiht oder 
bestrichen wird oder daB der Tragerverbund durch eine Wanne gefiihrt wird, in der die 
Suspension vorhanden ist. Die Aufgebrachte Suspension wird nach einer der vorgenannten 
Methoden verfestigt. Der so hergestellte Verbundwerkstoff kann auf eine Rolle aufgewickeh 
werden. Auf einen so beschriebenen WerkstofF kann durch nochmaliges Aufbringen und 

15 Verfestigen einer weiteren Suspension eine weitere anorganische Schicht auf- und/oder 
eingebracht werden. Durch die Verwendung verschiedener Suspensionen lassen sich die 
Materialeigenschaften je nach Wunsch bzw. je nach Verwendungszweck einstellen. Es konnen 
auf diesen VerbundwerkstoflF nicht nur weitere Suspensionen aufgebracht werden, sondern 
auch ungesinterte keramische und/oder anorganische Schichten, die durch Auflaminieren wie 

20 oben beschrieben erhaltlich sind. Die beschriebene Ausfiihrungsart des erfindungsgemaBen 
Verfahrens kann kontinuierlich oder diskontinuierlich, vorzugsweise kontinuierlich betrieben 
werden. Ein so hergestellter VerbundwerkstofF kann als formselektive Membran in einem 
Flachmodul venvendet werden. 

25 Der Trager im VerbundwerkstofF kann, je nach verwendetem Tragermaterial, wieder entfemt 
werden, so daB ein keramischer WerkstofF entsteht, der keinerlei Tragermaterial mehr aufweist. 
Wird als Tragermaterial z.B. ein NaturstofF, wie z.B. ein Baumwollvlies venvendet, so kann 
dieses in einem geeigneten Reaktor durch Oxidation aus dem VerbundwerkstofF entfernt 
werden. Ist als Tragermaterial ein Metall, wie z.B. Eisen verwendet worden, so kann dieser 

30 Trager durch Behandeln des VerbundwerkstofFes mit Sauren, vorzugsweise mit konzentrierter 
Salzsaure, aus dem VerbundwerkstofF herausgelost werden. Bestand der VerbundwerkstofF 
auBerdem aus Zeolith, so lassen sich flache Zeolith-Formkorper herstellen, die flir die 
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formselektive Katalyse geeignet sind. 

Es kann vorteilhaft sein, den erfindungsgemafien VerbundwerkstofF als Trager fiir die 
Herstellung eines erfmdungsgemaBen VerbundwerkstofFes zu verwenden. 

5 

Der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF kann als Filter oder Membran zur Auitrennung von 
StoflFgemischen verwendet werden. Insbesondere kann der erfindungsgemaBe 
VerbundwerkstofF als Filter zur Auftrennung von Fiussigkeitsgemischen, Gasgemischen, 
zumindest cine Fliissigkeit und zumindest ein Gas enthaltenden Gemischen, zumindest einen 
10 FeststofF und zumindest eine Fliissigkeit enthaltenden Gemischen und zumindest ein Gas und 
zumindest einen FeststofF oder zumindest eine Flussigkeit oder ein Gas enthaltenden 
Gemischen eingesetzt werden. 

Da der erfindungsgemaBe VerbundwerkstoflF relativ robust ist kann er auch als Filter oder 
15 Membran in druckbetriebenen Auftrennprozessen verwendet werden. 

Besonders vorteilhaft kann der VerbundwerkstofF als Membran zur Mikrofiltration, 

Ultrafiltration oder Nanofiltration eingesetzt werden. 

20 Der erfindungsgemaBe VerbundwerkstofF kann auch als Diaphragma oder Batterieseparator 
eingesetzt werden. 

Je nach Ausflihrungsart des erfindungsgemaBen VerbundwerkstofFes kann dieser in 
katal)^ischen Prozessen verwendet werden. Dies ist besonders dann der Fall, wenn der 
25 Verbundwerkstoff einen Trager oder eine anorganische Komponente aufweist, die katalytische 
Eigenschaften besitzen, wie z,B. Trager aus Edelmetallgeweben wie z.B. Platinnetze oder z.B. 
katalytisch aktive Zeolithe als anorganische Komponente. 

Es kann vorteilhaft sein, bevorzugte Ausfiihrungsarten des erfindungsgemaBen Verfahrens mit 
30 zumindest einer weiteren bevorzugten Ausflihrungsart des erfindungsgemaBen Verfahrens zu 
kombinieren. Ebenso kann es vorteilhaft sein, bevorzugte Ausfuhrungsarten des 
erfindungsgemaBen VerbundwerkstofFes mit zumindest einer weiteren besonderen 
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Ausfuhmngsart oder -form des erfindungsgemaBen Verbundwerkstoffes zu kombinieren. Dem 
Fachmann erschliefien sich mit Kenntnis der vorliegenden Erfmdung weitere Ausfiihrungsarten 
des erfindungsgemaBen Verfahrens, des erfindungsgemaBen Verbundwerkstoffes und/oder 
weitere Verwendungsmdglichkeiten flir das erfindungsgemaBe Verfahren bzw. den 
5 erfindungsgemaBen Verbundwerkstoff. 

Die vorliegende Erfmdung wird durch die nachfolgenden Beispiele beschrieben, ohne darauf 
beschrankt zu sein. 



10 Beispiel M 

120g Titantetraisopropylat werden mit 140g entionisiertem Eis unter kraftigem Ruhren bis zur 
Feinstverteilung des entstehenden Niederschlages geruhrt. Nach Zugabe von lOOg 25 %-ige 
Salzsaure wird bis zu Klarwerden der Phase geruhrt und 280g Aluminiumoxid des Typs 
15 CT3000SG der Fa. Alcoa, Ludwigshafen, zugegeben und tiber mehrere Tage bis zum Auflosen 
der Aggregate geriihrt. Die Suspension wird anschlieBend verwendet. 

Beispiel 1.2 

20 80 g Titantetraisopropylat werden mit 20 g Wasser hydrolysiert und der entstandene 
Niederschlag wird mit 120 g Salpetersaure (25 %-ig) peptisiert. Diese Losung wird bis zum 
Klarwerden geriihrt und nach Zugabe von 40 g Titandioxid der Fa. Degussa (P25) wird bis 
zum Auflosen der Agglomerate geruhrt. Die Suspension wird anschlieBend verwendet. 

25 Beispiel 1.3 

90 g Titanisopropylat werden mit 40 g Ethanol versetzt und mit 10 g Wasser hydrolysiert. Das 
dabei ausfallende Gel wird mit 80 g einer 30 %-igen Schwefelsaure peptisiert und nach 
vollstandigem Auflosen des Gels werden 30 g Aluminiumoxid der Fa. Degussa zugegeben und 
30 bis zum Auflosen der Agglomerate geruhrt. Diese Suspension kann anschlieBend verwendet 
werden. 
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Beispiel 1.4 



20 g Aluminiumtriisopropylat werden in 10 g Ethanol vorgelegt und mit 5 g Wasser 
hydrolysiert. Das entstehende Gel wird mit 45 g Salpetersaure ( 15 %-ig) peptisiert und bis 
5 zum vollstandigen Auflosen des Gels geruhrt. Nach Zugabe von 60 g Vanadiumpentoxid der 
Fa. Aldrich und riihren bis rir vollstandigen Losung der Agglomerate kann die Suspension 
eingesetzt werden. 



10 

20 g Zirkoniumtetraisopropylat werden mit 15 g Wasser hydrolysiert und der entstehende 
Niederschlag wird mit 30 g Salpetersaure (25 %-ig) peptisiert. Nach voUstandigem Losen des 
Niederschlages wird nach Zugabe von 60 g Zeolith Y (Typ CBV 780 der Fa. Zeolyst) bis zum 
vollstandigen Losen der Agglomerate geruhrt und diese Suspension eingesetzt. 
15 Beispiel 1.6 

20 g Zirkoniumtetraisopropylat werden mit 15 g Wasser hydrolysiert und der entstehende 
Niederschlag wird mit 30 g Salpetersaure (25 %-ig) peptisiert. Nach voUstandigem Losen des 
Niederschlages wird nach Zugabe von 10 g Zirkoniumdioxid der Fa. Degussa (TeilchengroBe 
20 50 nm) bis zum vollstandigen Losen der Agglomerate geruhrt und diese Suspension eingesetzt. 



20 g Zirkoniumtetraisopropylat werden mit 15 g Wasser hydrolysiert und der entstehende 
25 Niederschlag wird mit 30 g Salpetersaure (25 %-ig) peptisiert. Nach voUstandigem Losen des 
Niederschlages wird nach Zugabe von 60 g Korundpulver der Teilchengrofie 10 Mikrometer 
(Amperit, HC Stark) bis zum vollstandigen Losen der Agglomerate geruhrt und diese 
Suspension eingesetzt. 

30 Beispiel 1.8 

40 g Titanisopropylat und 30 g Methyltriethoxysilan werden mit 60 g Ethanol versetzt und mit 



Beispiel 1.5 



Beispiel 1.7 
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10 g Wasser hydrolysiert. Das dabei ausfallende Gel wird mit 60 g einer 30 %-igen Salzsaure 
peptisiert und nach vollstandigem Auflosen des Gels werden 90 g amorphe mikroporose 
Mischoxide (vgl. DE 19545042) zugegeben und bis zum Auflosen der Agglomerate geruhrt. 
Diese Suspension kann anschlieBend verwendet werden. 



Beispiel 1.9 



70 g Tetraethoxysilan werden mit 20 g Wasser hydrolysiert und der entstandene Niederschlag 
wird mit 120 g Salpetersaure (25 %-ig) peptisiert. Diese Losung wird bis zum Klarwerden 
10 geruhrt und nach Zugabe von 40 g amorpher Kieselsaure oder amorphem Siliciumdioxids der 
Fa. Degussa bis zum Auflosen der Agglomerate geruhrt und die Suspension wird anschlieBend 
verwendet. 

Beispiel 1.10 



80 g Titantetraisopropylat werden mit 20 g Wasser hydrolysiert und der entstandene 
Niederschlag wird mit 120 g Salpetersaure (25 %-ig) peptisiert. Diese Losung wird bis zum 
Klarwerden geruhrt und nach Zugabe von 20 g Titandioxid der Fa. Degussa (P25) und 40 g 
Titandioxids in der Anatase-Form wird bis zum Auflosen der Agglomerate geruhrt und die 
20 Suspension wird anschlieBend verwendet. 

Beispiel 1.11 

40 g Titantetraisopropylat werden mit 20 g Wasser hydrolysiert und der entstandene 
25 Niederschlag ward mit 60 g Salpetersaure (25 %-ig) peptisiert. Diese Losung wird bis zum 
Klarwerden geruhrt und nach Zugabe von 40 g Zinnoxid der Fa. Aldrich wird bis zum 
Auflosen der Agglomerate geruhrt die Suspension wird anschlieBend verwendet. 

Beispiel 1,12 

30 

80 g Titantetraisopropylat werden mit 40 g Wasser hydrolysiert und der entstandene 
Niederschlag wird mit 120 g Salzsaure (25 %-ig) peptisiert. Diese Losung wird bis zum 
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Klanverden genihrt und nach Zugabe von 200 g Titandioxid der Fa. Bayer wird bis zum 
Auflosen der Agglomerate geriihrt die Suspension wird anschlieflend verwendet, 

Beispiel 1.13 



120 g Titantetraisopropylat werden mit 140 g entionisiertem Eis unter kraftigem Riihren bis 
zur Feinstverteilung des entstehenden Niederschlages geriihrt. Nach Zugabe von 100 g 25 %- 
ige Salpetersaure wird bis zu Klanverden der Phase geriihrt und 280 g Aluminiumoxid des 
Typs CT3000SG der Fa. Alcoa, Ludwigshafen, zugegeben und iiber mehrere Tage bis zum 
10 Auflosen der Aggregate geriihrt. Die Suspension wird anschlieflend verwendet. 

Beispiel 1.14 

20 g Titantetraisopropylat und 120 g Titanhydroxid-hydrat (S500-300, Versuchsprodukt der 
15 Fa. Rhone- Poulenc v^rden mit 45 g Wasser hydrolysiert bzw, gelost und mit 50 g einer 25 %- 
igen Salzsaure peptisiert. Nach Klanverden und Zugabe von 300 g Aluminiumoxid (7988 
E330, der Fa. Norton Materials) und 50 g Eisen(IlI)chlorid wird bis zum Auflosen der 

Agglomerate genihrt. Die Suspension kann anschlieBend verwendet werden. 

20 Beispiel 1.15 

6 g Titantetrachlorid wurden mit 10 g einer 25 %-igen Salzsaure hydrolisiert. Nach 
Klarwerden und Zugabe von 13 g Aluminiumoxid (7988 E330, der Fa. Norton Materials) und 
2 g Rhutheniumchlorid wurde bis zum Auflosen der Agglomerate geriihrt. Die Suspension 
25 kann anschliefiend verwendet werden. 

Beispiel 1.16 

20 g Zirkonnitratsol (30 %ig der Fa. MEL Chemicals wurden mit 150 g Wasser , 25 g 
30 Titandioxid (Finntianx 78173 der Fa. Kemira Pigments und 210 g Glasmehi (HK, der Fa. 
Robert Reidt) verriihrt. Die Suspension kann anschliei3end verwendet werden. 
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Beispiel 1.17 

10 g Zirkonnitratsol (30 %-ig der Fa. MEL Chemicals und 50 g Titandioxid-Filterkuchen- 
Versuchsprodukt der Fa. Sachtzleben wurden mit 150 g Wasser , 290 g Aluminiumoxid 713- 
5 40 RA der Fa Nabaltec bis zum Aufldsen der Agglomerate geruhrt. Die Suspension kann 
anschlicBend verwendet werden. 

Beispiel 1.18 

10 100 g Silicasol (Levasil 200, der Fa. Bayer AG) wurden nut 180 g Aluminiumoxid AA07 der 
Fa. Sumitomo Chemical bis zum Auflosen der Agglomerate geruhrt. Die Suspension kann 
anschlieBend verwendet werden. 

Beispiel 1.19 

15 

50 g Titantetraethoxylat wurden mit 270 g Wasser hydrolysiert und mit 30 g Saipetersaure (25 
%-ig) peptisiert. AnschlieBend wurden 100 g Ethanol und 350 g CT 2000 SG der Fa. Alcoa 
zugegeben und verriihrt. Die Suspension kann anschlieBend verwendet werden. 

20 Beispiel 2.1 

Eine Suspension nach Beispiel 1.13 wird auf ein Quadratmaschengewebe mit einer 
Maschenweite von 90 ^m aufgerakelt und durch Beblasen mit heiBer Luft, die eine Temperatur 
von 450 ^'C aufwies, innerhalb von 7 sec. getrocknet. Es wurde ein flachiger VerbundwerkstofF 
25 .erhalten der als Mikrofiltrationsmembran mit einer Porenweite von 0,2 bis 0,4 ^m eingesetzt 
werden kann. Der VerbundwerkstofF ist bis auf einen Radius von 2 mm biegbar, ohne daB der 
VerbundwerkstofF zerstort wird. 



30 

Eine Suspension nach Beispiel 1.2 wurde auf einen wie in Beispiel 2.1 beschriebenen 
VerbundwerkstofF durch AufroUen mit einer Schichtdicke von 10 \xm aufgetragen. Das 



Beispiel 2.2 
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Verfestigen der Suspension erfolgte wiederum durch Beblasen des Verbundes mit 450 °C 
heiBer Luft fiir eine Dauer von 5 sec. Es wurde ein Verbundwerkstoff erhalten, der als 
Nanofiltrationsmembran eingesetzt werden kann und der eine Porenweite von 30 - 40 nm 
aufwies. 

5 

Beispiel 2.3 

Eine Suspension nach Beispiel 1.10 wurde auf die Innenseite eines gesintertes Metallrohres mit 
• einer Porengrofie von 250 \xm gespruht. Das Trocknen der Suspension erfolgte durch ca. 6 
10 Sekunden langes Durchblasen des Rohres mit 450 heiSer Luft. Auf diese Weise wurde eine 
durch UV-Licht anregbare katalytische Schicht in das Rohrinnere gebracht, die sich fur den 
Abbau organischer Bestandteile in Wasser eignet. 

Beispiel 2.4 

15 

Ein keramisches Tragerrohr fur Filtrationszwecke (7-KanaI-Titandioxid/Aluminiumdioxidrohr 
mit einer Lange von 300 mm und einer Porenweite von 4 |im) der Firma CTI wurde in eine 
Suspension nach Beispiel 1.4 fur 10 Sekunden gefullt. Nach der Trocknung bei 450 °C fiir 10 
Minuten wurde ein mit einer porosen, fur Oxidationsreaktionen katalytisch aktiven Schicht 
20 ausgestattetes keramisches Tragerrohr erhalten, welches in der Kataiyse verwendet werden 
kann. 

Beispiel 2.5 

25 Auf GORE-TEX®, eine gereckte Polymermembran der Fa. Gore wurde durch AufroUen eine 
Suspension nach Beispiel 1.8 aufgebracht. Die Trocknung erfolgte dadurch, daB der Verbund 
aus Suspension und Trager in einem Ofen fiir 30 min, einer Temperatur von 80 ausgesetzt 
voirde. Es ist mit diesem Verfahren erstmals gelungen einen Verbundwerkstoff herzustellen, 
der aus einer hydrophoben Membran und auf- bzw. eingebrachten Metalloxiden besteht. Dieser 

30 Verbundwerkstoff kann ebenfalls in der Filtrationstechnik eingesetzt werden. 

Beispiel 2.6 
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Durch Einpressen einer Suspension nach Beispiel 1.5 in ein Wollvlies und anschlielJender 
Trocknung dadurch, daB der Verbund aus Vlies und Suspension in einem Ofen fur 120 min. 
einer Temperatur von 60 °C ausgesetzt wurde, wurde ein Zeolith-Formkorper als 
VerbundwerkstofF erhalten, der fur die formselektive Katalyse geeignet ist. Die Trager lassen 
5 sich, nach Einbau in geeignete Reaktoren, durch Oxidationsprozesse wieder entfemen. 

Beispiel 2.7 

Eine keramische Mikrofiltrationsmembran (a-Al203, Typ 19/3.3) der Firma Atech wurde in 
10 eine Suspension nach Beispiel 1.6 getaucht. Die anschlieBende Trocknung erfolgte durch 
Beblasen des Verbundes aus Suspension und keramischer Membran mit 450 °C heiBer Luft fiir 
10 Minuten. Es wurde eine Filtrationsmembran erhalten, die einen Porenradius von 4 nm 
aufweist. 

15 Beispiel 2.8 

Auf eine porose Polyethylenfolie wurde durch Aufrollen eine Suspension nach Beispiel 1.8 
aufgebracht. Die Trocknung erfolgte dadurch, daB der Verbund aus Suspension und Trager in 
cinem Ofen fur 30 min. einer Temperatur von 80 °C ausgesetzt wurde. Es ist mit diesem 
20 V^erfahren erstmals gelungen einen VerbundwerkstofF herzustellen, der aus einer hydrophoben 
Membran und auf- bzw. eingebrachten Metalloxiden besteht. Dieser VerbundwerkstofF kann 
ebenfails in der Filtrationstechnik eingesetzt werden. 

Beispiel 3.1 

25 

Auf einen als Trager verwendeten, wie in Beispiel 2.1 hergestellten VerbundwerkstofF, wird 
durch Aufstreichen eine wie in Beispiel 1.13 hergestellte Suspension aufgebracht, wobei statt 
Aluminiumoxid des Typs CT3000SG die gleiche Menge eines Aluminiumoxid mit einer 
KorngroBe von 250 nm (Permalox, Alcoa) verwendet wurde. Durch Beblasen mit heiBer Lufl, 
30 die eine Temperatur von 450 ""C aufwies, wurde die Suspension innerhalb von 2 sec. 
getrocknet. Es wurde ein flachiger VerbundwerkstofF erhalten, der als 
Mikrofiltrationsmembran mit einer Porenweite von 0,15 |im eingesetzt werden kann. Der 
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VerbundwerkstofF ist bis auf einen Radius von 2 mm biegbar, ohne daB der Verbundwerkstoflf 
zerstbrt wird. 

Beispiel 3.2 

5 

Auf einen als Trager verwendeten, wie in Beispiel 2.1 hergestellten Verbundwerkstoff, wurde 
eine ungesinterte Schicht aus nanokristallinem Zirkoniumdioxid mit einer mittleren 
TeilchengroCe von 5 nm, eingebettet in eine und Polyvinylalkoholfolie, die durch Aufrakeln 
einer 10 %-igen Losung von Polyvinylalkohol der Fa. Sigma (MW 100000) in Wasser 
10 hergestellt wurde, auflaminiert und innerhalb einer Minute mittels Infrarotstrahlung verfestigt. 
Man erhalt einen biegbaren VerbundwerkstofF, der eine Stoffdurchlassigkeit fur Teilchen mit 
einer GroBe von 4 bis 6 nm aufweist. 

Beispiel 3.3 

15 

Auf einen als Trager verwendeten, wie in Beispiel 2.1 hergestellten VerbundwerkstofF, vsoirde 
durch Aufstreichen eine wie in Beispiel 1 . 1 hergestellte Suspension aufgebracht, wobei statt 
Aluminiumoxid des Typs CT3000SG eine Mischung eines Aluminiumoxids mit einer 
KorngroBe von 450 nm (A16, Alcoa) und 1,2 ^im (CT3000SG, Alcoa) im Gewichtsverhaltnis 
20 20:80 verwendet wurde. Durch Beblasen mit heiBer Lufl, die eine Temperatur von 450 °C 
aufwies, wurde die Suspension innerhalb von 2 Sekunden getrocknet. Es wurde ein flachiger 
VerbundwerkstofF erhalten, der als Mikrofihrationsmembran mit einer Porenweite von 0,012 
fim eingesetzt werden kann. Der VerbundwerkstofF ist bis auf einen Radius von 2 mm biegbar, 
ohne daB der VerbundwerkstofF zerstort wird. 
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Patentanspruche; 

1. StofFdurchlassiger VerbundwerkstofF auf Basis zumindest eines durchbrochenen und 
stoffdurchlassigen Tragers, der auf zumindest einer Seite des Tragers und im Inneren des 

5 Tragers zumindest eine anorganische Komponente aufweist, die im wesentlichen 
zumindest eine Verbindung aus einem Metall, einem Halbmetall oder einem Mischmetall 
mit zumindest einem Element der 3. bis 7. Hauptgruppe aufweist. 

2. StofFdurchlassiger VerbundwerkstofF, der durch Aufbringen einer Suspension, die 
10 zumindest eine eine Verbindung zumindest eines Metalls, eines Halbmetalls oder eines 

Mischmetalls mit zumindest einem Element der 3. bis 7. Hauptgruppe aufweisende, 
anorganische Komponente und ein Sol aufweist, auf zumindest einen durchbrochenen und 
stoffdurchlassigen Trager und durch zumindest einmaliges Erwarmen, bei welchem die 
zumindest eine anorganische Komponente aufweisende Suspension auf oder im oder aber 
15 auf und im Trager verfestigt wird, erhaltlich ist. 

3. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch 

gekennzeichnet, daB der Verbundwerkstoff fur Gase, FeststofFe oder Flussigkeiten 
durchlassig ist. 

20 

4. Verbundwerkstoflf nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daO der VerbundwerkstofF fiir Teilchen mit einer GroBe von 0,5 nm bis 10 ^m durchlassig 
ist. 

25 5. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB der durchbrochene und stoffdurchlassige Trager Zwischenraume mit einer GroBe von 
0,02 bis 500 ^im aufweist. 

6. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
30 daB der Trager zumindest ein Material, ausgewahlt aus KohlenstofF, Metallen, 

Legierungen, Glas, Keramiken, Mineralien, KunststofFen, amorphen Substanzen, 
Naturprodukten, Verbundstoflfen oder aus zumindest einer Kombination dieser 
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Materiahen, aufvveist. 

7. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspniche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daC der Trager mit zumindest einer Methode, ausgewahlt aus thermischer, mechanischer 

5 und chemischer Behandlung oder einer Kombination dieser Behandlungsarten modifiziert 
wurde. 

8. VerbundwerkstofF, nach zumindest einem der Anspniche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dal3 der Trager zumindest ein Metall oder eine Naturfaser oder einen Kunststoff aufvveist 

10 und nach zumindest einer mechanischen Verformungstechnik ausgewahlt aus Ziehen, 

Stauchen, Walzen, Recken und Schmieden modifiziert wurde. 

9. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspniche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dal3 der Trager zumindest verwobene oder verfilzte oder keramisch gebundene Fasern, 

15 oder zumindest gesinterte Kugein oder Partikel aufweist. 

10 VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dal3 der Trager perforiert ist. 

20 11. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspniche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der stoffdurchlassige Trager durch Laserbehandlung oder lonenstrahlbehandlung 
stoSdurchlassig gemacht wurde. 

12. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
25 daB der Trager Fasern aus zumindest einem Material, ausgewahlt aus KohlenstofF, Glas, 

Metallen, Legierungen, Keramiken, Mineralien, KunststofFen, amorphen Substanzen, 
VerbundstofFen und Naturprodukten oder Fasern aus zumindest einer Kombination dieser 
Materialien aufweist. 

30 13. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager zumindest verwobene Fasern aus Metall oder Legierungen aufweist. 
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14. Verbundwerkstoff nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
daC der Trager zumindest ein Gewebe aus Stahl aufweist. 

15. Verbundwerkstoflf nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, 
5 dal3 der Trager zumindest ein Gewebe mit einer Maschenweite von 5 bis 500 pm aufweist. 

16. Verbundwerkstoff nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager zumindest ein Streckmetall mit einer Maschenweite von 5 bis 500 ixm 
aufweist. 

17. Verbundwerkstoff nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager ein gesintertes Metall, ein Sinterglas oder ein Metallvlies mit einer 
Porenweite von 0,1 bis 500 jim aufweist. 

15 18. Verbundwerkstoff nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager zumindest Aluminium, Silicium, Cobalt, Mangan, Zink, Vanadium, 
Molybdan, Indium, Blei, Wismuth, Silber, Gold, Nickel, Kupfer, Eisen, Titan, Platin, 
Edelstahl, Stahl oder Messing oder eine Legierung aus diesen Materialien oder ein mit Au, 
Ag, Pb, Ti, Ni, Cr, Pt, Pd, Rh, Ru und/oder Ti beschichtetes Material aufweist. 

20 

19. Verbundwerkstoff nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
daB die zumindest eine Verbindung aus zumindest einem Metall, Halbmetall oder 
Mischmetall mit zumindest einem Element der 3. bis 7. Hauptgnippe oder zumindest einer 
Mischung dieser Verbindungen aufweisende anorganische Komponente zumindest eine 
25 Verbindung der Nebengruppenelemente und der Elemente der 3. bis 5. Hauptgnippe oder 

aber zumindest ein Verbindung der Nebengruppenelemente oder der Elemente der 3, bis 5. 
Hauptgruppe aufweist, wobei die Verbindungen eine KorngroBe von 0,001 bis 25 jim 
aufweisen. 

30 20. Verbundwerkstoff nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, 
daB die eine Verbindung aus zumindest einem Metall, zumindest einem Halbmetall oder 
zumindest einem Mischmetall mit zumindest einem Element der 3. bis 7. Hauptgruppe 
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Oder einer Mischungen dieser Verbindungen aufweisende anorganische Komponente, 
zumindest eine Verbindung eines Elementes der 3. bis 8. Nebengruppe oder zumindest 
eines Elementes der 3 . bis 5. Hauptgmppe mit zumindest einem der Elemente Te, Se, S, 
O, Sb, As, P, N, Ge, Si, C, Ga, Al oder B oder zumindest eine Verbindung eines 
5 Elementes der 3. bis 8. Nebengruppe und zumindest eines Elementes der 3. bis 5. 

Hauptgruppe mit zumindest einem der Elemente Te, Se, S, O, Sb, As, P, N, Ge, Si, C, Ga, 
AI oder B oder eine Mischung dieser Verbindungen aufweist. 

21. VerbundwerkstofF nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB die anorganische 
10 Komponente zumindest eine Verbindung zumindest eines der Elemente Sc, Y, Ti, Zr, Nb, 

V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, B, Al, In, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, Sb oder Bi mit zumindest einem 
der Elemente Te, Se, S, O, Sb, As, P, N, C, oder Ga oder zumindest eines dieser Elemente 
aufweist. 

15 22, VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, 
daB die anorganische Komponente Alumosilicate, Aluminiumphosphate, Zeolithe oder 
partiell ausgetauschte Zeolithe aufweist. 

23 . Verbundwerkstoff nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, 
20 daB die anorganische Komponente amorphe mikroporose Mischoxide, die bis zu 20 % 

nicht hydrolisierbare organische Verbindungen enthalten konnen, aufweist. 

24. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, 
daB der VerbundwerkstofF zumindest zwei KomgroBenfraktionen von zumindest einer 

25 anorganischen Komponente aufweist. 

25. VerbundwerkstofF nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daB die 
KomgroBenfraktionen im VerbundwerkstofF ein KorngroBenverhaltnis von 1:1 bis 1:100 
aufweist. 

30 

26. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspruche 24 oder 25, dadurch 
gekennzeichnet, daB der VerbundwerkstofF ein Mengenverhaltnis der 
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KorngroBenfraktionen von 0,01 zu 1 bis 1 zu 0,01 aufweist. 

27. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Stoffdurchlassigkeit des VerbundwerkstofFes durch die KorngroBe der 

5 verwendeten anorganischen Komponente auf Teilchen mit einer bestimmten maximalen 

GroBe begrenzt werden kann. 

28. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, 
daB die zumindest eine anorganische Komponente aufweisende Suspension zumindest eine 

10 Fliissigkeit, ausgewahlt aus Wasser, Alkohol und Saure oder eine Kombination dieser 

Flussigkeiten aufweist. 

29. VerbundwerkstofF nach zumindest einem der Ansprtiche 1 bis 28, dadurch 
gekennzeichnet, daB der VerbundwerkstofF biegbar ist. 

15 

30. VerbundwerkstofF nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB der VerbundwerkstofF 
auf einen kleinsten Radius von bis zu 1 mm biegbar ist. 

31- Verfahren zur Herstellung eines VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspruche 1 bis 
20 30, dadurch gekennzeichnet, daB auf zumindest einen durchbrochenen und 

stofFdurchlassigen Trager zumindest eine Suspension gebracht wird, die zumindest eine 
anorganische Komponente aus zumindest einer Verbindung zumindest eines Metalls, eines 
Halbmetalls oder eines Mischmetalls mit zumindest einem der Elemente der 3. bis 7. 
Hauptgruppe und ein Sol aufweist, und daB die Suspension durch zumindest einmaliges 
25 Erwarmen auf oder im oder aber auf und im Tragermaterial verfestigt wird. 

32. Verfahren nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daB die Suspension auf und in oder 
aber auf oder in zumindest einen Trager durch Aufdrucken, Aufpressen, Einpressen 
Aufrollen, Aufrakeln, Aufstreichen, Tauchen, Spritzen oder AufgieBen gebracht wird. 

30 

33. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 31 oder 32, dadurch gekennzeichnet, daB 
ein durchbrochener und stofFdurchlassiger Trager der ein Material, ausgewahlt aus 
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Kohlenstoff, Metallen, Legierungen, Glas, Keramiken, MineraUen, Kunststoffen, 
amorphen Substanzen, Naturprodukten, Verbundstoflfen oder aus zumindest einer 
Kombination dieser Materialien aufweist, verwendet wird. 

34. Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 31 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Suspension, die zumindest eine anorganische Komponente und zumindest ein 
Metalloxidsol, zumindest ein Halbmetalloxidsol oder zumindest ein Mischmetalloxidsol 
Oder eine Mischung dieser Sole aufweist durch Suspendieren zumindest einer 
anorganischen Komponente in zumindest einem dieser Sole hergestellt wird. 

35. Verfahren nach zumindest einem der Anspniche 31 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Sole durch Hydrolisieren zumindest einer Metallverbindung, zumindest einer 
Halbmetallverbindung oder zumindest einer Mischmetallverbindung mit einer Fliissigkeit, 
einem Gas oder einem FeststofF erhalten werden. 

36. Verfahren nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daB als Flussigkeit, Gas oder 
Feststoff zur Hydrolyse der Metallverbindung Wasser, Wasserdampf, Eis, Alkohol oder 

eine Saure oder eine Kombination dieser Verbindungen eingesetzt wird. 

20 37. Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 35 oder 36, dadurch gekennzeichnet, daB 
die zu hydrolisierende Verbindung vor der Hydrolyse in Alkohol oder in eine Saure oder 
eine Kombination dieser Flussigkeiten gegeben wird. 

38. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 35 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daB 
zumindest ein Metallnitrat, Metallchlorid, Metallcarbonat, eine Metallalkoholatverbindung 
Oder zumindest eine Halbmetallalkoholatverbindung hydrolisiert wird. 



15 



25 



39. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daB zumindest eine 
Metallalkoholatverbindung oder zumindest eine Halbmetallalkoholatverbindung 
30 ausgewahh aus den Alkoholatverbindungen der Elemente Ti, Zr, Al, Si, Sn, Ce und Y 

Oder zumindest ein Metallnitrat, Metallcarbonat oder Metallhalogenid ausgewahlt aus den 
Metallsalzen der Elemente Ti, Zr, Al, Si, Sn, Ce und Y hydrolisiert wird. 



ajsuuinu. <wu ^saisiBiwij.s 
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40. Verfahren nach zumindest einem der Ansprliche 31 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Hydrolyse der zu hydrolisierenden Verbindungen mit zumindest dem halben 
Molverhaltnis Wasser, bezogen auf die hydrolisierbare Gruppe der hydrolisierbaren 
Verbindung, durchgefuhrt wird. 

5 

41. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 31 bis 40, dadurch gekennzeichnet, daB 
die hydrolisierte Verbindung mit zumindest einer organischen oder anorganischen Saure 
behandelt wird. 



10 42. Verfahren nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daB die organische oder 
anorganische Saure eine Konzentration von 10 bis 60 % aufweist. 

43. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 41 oder 42, dadurch gekennzeichnet, daB 
die hydrolisierte Verbindung mit zumindest einer Mineralsaure, ausgewahit aus 
15 Salpetersaure, Schwefelsaure, Perchlorsaure und Salzsaure oder einer Kombination dieser 

Sauren behandelt wird. 



44. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 31 bis 43, dadurch gekennzeichnet, daB 
zumindest eine anorganische Komponente, welche eine KorngoBe von 1 bis 10000 nm 
20 aufweist in einem Sol suspendiert wird. 



45. Verfahren nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet, daB eine anorganische 
Komponente, die zumindest eine Verbindung, ausgewahit aus Metallverbindungen, 
Halbmetallverbindungen, Mischmetallverbindungen und Metallmischverbindungen mit 
25 zumindest einem der Elemente der 3. bis 7. Hauptgruppe, oder zumindest eine Mischung 

dieser Verbindungen aufweist, suspendiert wird. 



46. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 44 oder 45, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine anorganische Komponente, die zumindest eine Verbindung aus den Oxiden der 
30 Nebengruppenelemente oder den Elementen der 3. bis 5. Hauptgruppe aufweist, 

suspendiert wird. 
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47. Verfahren nach Anspruch 46. dadurch gekennzeichnet, daB die Oxide aus den Oxiden der 
Elemente Sc, Y, Ti, Zr, V. Cr, Nb, Mo, W. Mn, Fe. Ce, Co. B, Al, In, Tl. Si, Ge, Sn. Pb 
und Bi ausgewahlt werden. 

5 48 Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 44 bis 47. dadurch gekennzeichnet. daB 
der Massenanteil der suspendierten Komponente dem 0.1 bis 500-fachen der eingesetzten 
hydrolisierten Verbindung entspricht. 

49. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 31 bis 48, dadurch gekennzeichnet, daB 
10 die auf Oder im oder auf und im Trager vorhandene Suspension durch Erwarmen des 

Verbundes auf 50 bis 1000 °C verfestigt wird. 

50. Verfahren nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, daB der Verbund fur 10 min. bis 5 
Stunden einer Temperatur von 50 bis 100 °C ausgesetzt wird. 



15 



5 1 . Verfahren nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, daB der Verbund fur 1 Sekunde bis 
10 Minuten einer Temperatur von 100 bis 800 °C ausgesetzt wird. 

52. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 49 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daB 
20 das Erwarmen mittels erwarmter Luft, HeiBluft, Infrarotstrahlung. Mikrowellenstrahlung 

Oder elektrisch erzeugter Warme. erfolgt. 

53. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 49 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Erwarmen unter Nutzung des Tragermaterials als elektrische Widerstandheizung 

25 erfolgt. 

54. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 31 bis 53, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Verfestigen der Suspension dadurch erreicht wird. daB die Suspension auf oder in oder 
aber auf und in einen vorgewarmten Trager gebracht wird. 



30 



55. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 31 bis 54. dadurch gekennzeichnet, daB 
zumindest ein Trager von einer RoUe abgerollt wird, mit einer Geschwindigkeit von 1 m/h 
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bis 1 m/s zumindest eine Apparatur, welche die Suspension auf oder in oder auf und in den 
Trager bringt und zumindest eine weitere Apparatur, welche das zum Verfestigen der 
Suspension auf oder in oder auf und in dem Trager durch Envarmen ermoglicht, 
durchlauft und der so hergestellte VerbundwerkstofF auf einer zweiten RoUe aufgerollt 
wird. 

56. Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 31 bis 55, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine ungesinterte keramische oder anorganische Schicht auf einen Trager aufgebracht 
wird und durch Erhitzen auf diesem Trager verfestigt wird. 

57. Verwendung eines VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspriiche 1 bis 30 als Fiher zur 
Auftrennung von StofFgemischen. 

58. Verwendung eines VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspriiche 1 bis 30 als Filter zur 
Auftrennung von Flussigkeitsgemischen, Gasgemischen, zumindest eine Flussigkeit und 
zumindest ein Gas enthaltenden Gemischen, zumindest einen Feststoff und zumindest eine 
Flussigkeit enthaltenden Gemischen und zumindest ein Gas und zumindest einen FeststofF 
oder zumindest eine Flussigkeit oder ein Gas enthaltenden Gemischen 

59. Verwendung eines VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspriiche 1 bis 30 als Filter in 
druckbetriebenen Auftrennprozessen. 

60. Verwendung eines VerbundwerkstofFes gemafi einem der Anspriiche 1 bis 30 als Membran 
zur Mikrofiltration, Ultrafiltration oder Nanofiltration. 

61. Verwendung eines VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspriiche 1 bis 30 in 
katalytischen Prozessen. 

62. Verwendung eines VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspriiche 1 bis 30 als 
formselektive Membran. 

63. Verwendung eines VerbundwerkstofFes gemaB einem der Anspruche 1 bis 30 als 
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formselektive Membran in einem Wickelmodul. 

64. Venvendung eines Verbundwerkstoffes gemaB einem der Anspriiche 1 bis 30 als 
formselektive Membran in einem Flachmodul. 

5 

65. Venvendung eines Verbundwerkstoffes gemaB einem der Anspniche 1 bis 30 als 
Diaphragma oder Batterieseparator. 
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